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La pr&ente invention a pour ohjet nn pro- 
ceed de traitement du bois, pour obtenir une 
dessiccalion complete, augmentant sn resis- 
tance et lui empechant de prendre l'humi- 
dile ou la chaleur. 

Le bois doit el re prts de preference pas 
trop see, car Tevaporation de 1'eau qu'il con- 
sent se prodtiit ainsi pins facilemcnt, ct de 
plus les fibres i5tant plus vivanles conservent 
mieux leur resistance, lour lenaeiui. 

Le procede consislc a plonger le bois dans 
un bain d'huile de lin, cnile de preference, 
dont la temperature est porlee en general de 
100 a 110 degrees cenligrades ou a une tem- 
perature sullisante pour permetlre fevapora- 
tion de Teau el, de ec fait, la penetration dc 
I'huile. Mais, suivant !e cas, l'liuile de lin 
p:;ut etrc rcmplacee par Tune des huiles sic- 
catives connues, par exemple I'huile de ricin 
incolore qui ne modiliera pas la coloration du 
bois. 

Lo traitement se proionge un certain 
temps. Ainsi pour des plateaux de trois a 
cinq centimetre d epaisscur, il doit durer en- 
viron :i i heures. 

II se produitnlors un resserreuienl dans lo 
bois qui le fail pn»sque ressembler a du bois 
comprime. 

I'oiir I'acilitiT le seehaj;'' du bois, il est 



utile de le sortie du bain quand ce dernier 3 0 
est a sa lempeValure maximum, cest-a-dire 
1 10 degres dans la plupartdes cas. 

Le trailement par les huile siccatives 
donne, au bout de i5 h 3o jours apres 
I'operation. un bois sec el souple, tandis 35 
que des bains d'huiles non siccatives don- 
neraient au bois pendant longteraps de gros 
defauts sensibles, en parliculier au toucher. 
Cependant, dans certains cas 011 Ton ne 
chercherait pas a obtenir un bois sec, ^ 0 
non huileux, on pourrait employer dautres , 
huiles. 

Si on vent obtenir un bois sec tres dur et 
cassanl en aura recours a un bain de paraf- 
fine, toujours a plus de 100 degrees. 45 

Ce procede rondra d'inapprexiaMes ser- 
vices, car les bois ainsi Irailes ne crain- 
dront ni la chaleur, ni Teau, leur durtfc 
sera triplee. Dans Texeculion des parquets, 
dans lebenish'ne, el dans presque toutes 5 0 
les branches de Tindustrie du bois, le pro- 
cede imagine, d'ailleurs peu couteux, sera 
tres avantageux. Les meubles fabrique^ avec 
du bois ainsi trait** ne craqueront pas. 

REstw£. 55 

La present*; invention consislc essentiel- 
lenient dans le traitement du bois par un 
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